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A parietal prosthesis, with the strength of a 
biologically well tolerated, non-resorbent, open 
weave (2) with locked meshes (3) and having a 
texture which confers a resistance to stretch in 
two directions running at right angles to each 
other, has component threads (7) which comprise 
at least in part many fine threads. Each mesh has 
an area in the range 1 to 70 mm<2> and the 
weight per unit area of the open weave is less 
than 90 g/m<2> Pref. the mesh area is between 
10 and 50, pref. about 10 mm<2>. The weight 
per unit area of the open weave is less than or 
equal to 60 g/m<2> and the ratio of the full, 
visible area of the threads (4, 5) forming the open 
weave to the open mesh area is less than 0.5, 
pref, less than 0.4, most pref. about 0.32. The 
size of the longitudinally drawn component 
threads is at least 50 dtex. 
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ELEMENT PROTHET1QUE PARIETAL 



(57) Element prothetique (1) parietal, comprenant une 
epaisseur d'un tissu (2) ajoure & mailles (3) bloquees, dont 
la texture lui confere une resistance a rallongement selon 
deux directions sensiblement perpendiculaires, et dont le 
ou les f ils constitutes (7) comprennent au moins pour parte 
une multiplicity de brins (6) f caracterise en ce que les mail- 
les (3) du tissu ajoure ont une surface comprise entre 1 
mm 2 et 70 mm 2 , et preferentiellement comprise entre 
1 0mm 2 et 50mm 2 , et notamment egale a environ 1 0 mm 2 . 
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La prfesente invention concerne un element 
proth6tique parietal ou prothfcse parietale, implantable 
chez l'homme ou 1» animal, pouvant etre notamment utilise 
pour differents traitements chirurgicaux, par exemple ceux 
5 des hernies inguinales et crurales par voie 
trans-par ifetale, ou par coelioscopie, et des defauts de 
parol abdominale. 

Conform6ment k la deinande de brevet fran?ais 
N° 93 13671 du 08.11.1993, au nom du present Demandeur, la 

10 Societe COGENT fabrique et commercialise differents types 
d f elements prothetiques parietaux, notamment sous les 
rfiffirences commerciales PARIETEX PAC, PAL, PAT. De manidre 
g6n£rale, ces 616ments prothetiques comprennent une 
6paisseur d»un tissu biocompatible ajoure, et obtenu par 

15 un tricotage h mailles bloquees, de forme carree ou 
rectangulaire. La texture d f un tel tissu confere a 
1' element prothetique une resistance a l'allongement, 
relativement importante, ceci selon deux directions 
sensiblement perpendiculaires. 

20 Le ou les fils const itut if s du tissu comprennent 

au mo ins pour partie une multiplicite de brins 
eiementaires, eventuellement entrelaces. 

Jusqu'a present, on ne s'est interesse 
principalement qu f aux caracteristiques et proprietes 

25 mecaniques de ces protheses parietales, aux fins d'obtenir 
des elements prothetiques repondant a l 1 ensemble des 
exigences suivantes, a savoir : 

- §tre suffisamment solides ou resistants, pour jouer un 
rdle effectif de barrifcre, et eviter en particulier 

30 toute recidive posterieurement au traitement chirurgical 
de hernies ; 

- avoir une certaine rigidite, ou "memoire de forme" , afin 
de pouvoir etre manipuies et mis en place facilement, 
notamment par voie coelioscopique. 
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En pratique , ces bonnes caracteristiques 
m&caniques sont mesurees et evaluees avec differents tests 
standardises, par exemple : 

- test d'allongement, 

5 - test de d§chirure anorcee, 

- test d'6clatom6trie. 

L'obtention de ces propri§tes mfecaniques 
satisfaisantes passe par le choix et la mise en oeuvre 
d'au moins l f une quelconque des caracteristiques 
10 physico-mecaniques suivantes : 

- un ou des fils constitutif s, obtenus par rassemblement 
de brins intrinsequement resistants, par exemple en 
polyester, avec une masse lin€ique relativement 
importante ; 

15 - une texture relativement dense, conduisant a des masses 
surfaciques, relativement importantes ; 

- pour chaque chalne et/ou trame, un nombre de fils 
constitutif s relativement important, etc... 

De tels choix conduisent au plan biologique a 
20 augmenter la quantit§ de mater iau ou corps etranger, 
implantSe dans l f organisme du patient traite, et partant 3 
augmenter les chances de rejet, inflammation, ou serome, 
cons&cutifs a cette inflammation. 

La pr€sente invention a pour objet de remedier i 
25 ces inconv&iients . Plus particulidrement, la prfesente 
invention a pour objet un element prothetique parietal, 
susceptible d'etre mieux tolere par 1'organisme dans 
lequel il est implante, mais presentant ou conservant 
n£anmoins des proprietes ou caracteristiques m§caniques 
30 satisfaisantes. 

Selon la presente invention, on a mis en evidence 
qu'au moins l'un quelconque des choix suivants permet de 
satisfaire les objectifs precites : 

1) Les mailles du tissu ajoure ont une surface comprise 
35 entre 1 mm 2 et 70 mm 2 , et pref erentiellement comprise 

entre 10 mm 2 et 50 mm 2 , et notamment egale a environ 
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10 mm*. En de?a de 1^, 1' element prothetique 
devient relativement opaque, et ne pennet plus au 
chirurgien de visualiser les consequences de son geste 
op6ratoire ; et au-dela de 70 mm* , la resistance 
5 m6canique de 1' element prothetique se trouve 

affaiblie, et I'eiement prothetique n'est plus 
facilement et rapidement colonise par des cellules 
fibroblast iques par exemple. 

2) Le rapport entre la surface totale, pleine et 
10 apparente, du ou des fils constitutifs du tissu 

ajoure, et la surface totale evidee, des mailles dudit 
tissu, est inferieur a 0,50, et pref erentiellement 
infer ieur a 0,40, et notamment egal a environ 0,32. 
Au-deia d'une valeur de 0,50, on peut etre amenfe a 
15 constater des reactions adverses de I'organisme vis-a- 

vis de 1 • implantation de 1* element prothetique 
parietal . 

3) La masse surfacique du tissu ajoure est infer ieure & 
90 g/m 2 , et notamment egale ou inferieure a 60 g/m* . 

20 C'est en dessous de cette valeur que l'on a constats 

une bonne acceptation biologique d'un element 
prothetique parietal selon 1' invention. 

4) La masse lin6ique du ou des fils constitutifs est au 
moins egale a 50 decitex. Cette caracteristique est 

25 importante pour preserver la resistance mecanique 

globale du tissu ajoure. 

La prfesente invention est maintenant decrite par 
reference au dessin annexe, dans lequel : 

- la figure 1 represente, vu de dessus et en perspective, 
30 un element prothetique parietal selon l 1 invention ; 

- la figure 2 represente, a echelle agrandie, une partie 
de l 1 element prothetique parietal represente & la 
figure 1 ; 

- la figure 3 represente un fil constitutif, tel 
35 qu'utilise et appartenant a 1" element prothetique selon 

figures 1 et 2. 
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Un 616ment prothetique parietal 1 selon 
1' invention comprend de manifere generale, au moins une 
fepaisseur de tissu 2, obtenue dans le cas present par 
tricotage comme decrit ci-apr6s, ajoure, et a mailles 3 
carries , ajour6es et bloqufees. 

Ce tissu est obtenu a partir de fils 
§l€mentaires 7, constitutes chacun par une multiplicity, en 
I 1 occurrence seize brins 6 elementaires, entrelaces. 
Chaque brin consiste en une fibrille en polym&re 
intrinsequement resistant, et biocompatible, par exemple 
en polyester. Le nombre de brins 6 et le diam&tre de 
chaque brin 6 d f un fil elementaire 7 sont tels que le 
rapport entre la surface developpee exterieure totale des 
brins 6, et la surface exterieure apparente du fil 
eigmentaire 7 constitu§ par lesdits brins, par unit€ de 
longueur, est au moins egal a 6 et de preference au moins 
6gal & 7. Avantageusement, le diamfetre exterieur de chaque 
brin 6 est de l f ordre de 11 /xm. A surface egale du tissu, 
le rapport precite off re une superficie importante de 
contact cellulaire, favor isant la colonisation de 
l'€l£ment prothetique parietal. 

Ces fils elementaires 7 sont rassembles par 
tricotage, pour former respeetivement des fils 
constitutifs 4 de trame, et 5 de chalne. Chaque fil de 
chalne 5 comprend une pluralite, en 1* occurrence six fils 
&l£mentaires 7, entrelaces entre eux, et tresses autour 
des fils 4 de trame, comprenant ou rassemblant chacun une 
pluralite, en 1' occurrence trois fils elementaires 7, non 
entrelaces. C'est ce treillis de fils de chalne 5 et de 
fils de trame 4 qui d£finit les mailles elementaires 3 
carries, qui se trouvent bloquees du fait du type de 
tricotage retenu comme decrit precedemment . On obtient 
ainsi une texture conferant au tissu une resistance 4 
l^llongement relativement importante, selon deux 
directions sensiblement perpendiculaires , correspondant 
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respectivement aux fils de chalne 5 et aux fils de 
trame 4. 

Les paramfrtres de tricotage retenus conduisent aux 
caracteristiques physiques suivantes du tissu ajour6 : 
5 - les mailles 3 du tissu ont une surface el€mentaire de 
l f ordre de 10 mm 2 ; 

- le rapport entre la surface totale, pleine et apparente, 
de tous les fils constitutifs 7 agences en fils de 
chalne 5 et en fils de trame 4, et la surface totale 

10 fevidfee de toutes les mailles 3 du tissu, est §gal a 
environ 0,32 ; 

- en consequence de ces choix, la masse surfacique du 
tissu 2 est de l'ordre de 56 g/cm* ; 

- la masse linfeique retenue pour les fils constitutifs 7 
15 frtant de l^rdre de 50 decitex. 

Grfice ^ toutes ces caracteristiques, on obtient 
selon le tableau ci-apres, des caracteristiques mScaniques 
restant compatibles avec les valeurs requises pour un 
61&ment prothetique parietal, et en particulier proches de 
20 celles des proth&ses parietales usuelles, et ceci en ayant 
all6g6 1' Element prothetique parietal, pour une meilleure 
compatibility biologique avec l'organisme d' implantation • 

La pr£sente invention peut faire l'objet des 
modifications suivantes : 
25 - le tissu 2 ajour£ peut etre tisse, a mailles bloqu6es, 
au lieu d'§tre tricote ; 

- les brins §lementaires peuvent etre en polypropylene au 
lieu de polyester ; 

- les diff brents brins elementaires 6, ou les fils 
30 constitutifs 7, ou encore le tissu ajoure 2, peuvent 

6tre revStus par un materiau biocompatible favorisant la 
colonisation cellulaire, par exemple du collagene. 
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REVINDICATIONS 
1/ Element prothetique (1) parietal, comprenant 
line epaisseur d f un tissu (2) biocompatible ajour6 4 
ma i lies (3) bloquees, dont la texture lui confer e une 
5 resistance 4 1 'allongement selon deux directions 
sensiblement perpendiculaires, et dont le ou les fils 
constitutifs (7) comprennent au moins pour partie une 
multiplicity de brins (6), caracterise en ce que les 
mailles (3) du tissu ajoure ont une surface comprise entre 
10 1 mm 2 et 70 mm 2 , et pref erentiellement comprise entre 
10 mm 2 et 50 mm 2 , et notamment egale a environ 10 mm 2 . 

2/ Element prothetique selon la revendication 1, 
caracterise en ce que le rapport entre la surface totale, 
pleine et apparente, du ou des fils (4,5) constitutifs du 
15 tissu ajoure, et la surface totale evidee, des mailles (3) 
dudit tissu, est infer ieur a 0,50, et pref erentiellement 
inf6rieur 4 0,40, et notamment egal a environ 0,32. 

3/ Element prothetique selon la revendication 2, 
caracterise en ce que la masse surfacique du tissu (2) 
20 ajoure est inferieure a 90 g/m 2 , et notamment egale ou 
inf 6rieure & 60 g/m 2 . 

4/ Element prothetique selon la revendication 2, 
caracterise en ce que la masse lineique du ou des 
fils (4,5) constitutifs est au moins egale a 50 decitex. 
25 5/ Element prothetique selon la revendication 2, 

caracterise en ce que le tissu (2) ajoure est tisse ou 
tricote. 

6/ Element prothetique selon la revendication 5, 
tisse, a maille (3) carree ou rectangulaire, caracterise 
30 en ce qu'au moins une partie des fils (4) de trame et/ou 
de chaine (5) comprennent chacun une plural ite de fils 
constitutifs ou eiementaires (7), constitues chacun par 
une multiplicite de brins (6), eventuellement entrelaces. 

7/ Element prothetique selon la revendication 6, 
35 caracterise en ce que les fils de trame (4) et les fils de 
chaine (5) comprennent chacun une pluralite de fils 
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61 Omenta ires (7) const itues chacun par une multiplicity de 
brins (€) , &ventuellement entrelaces . 

8/ Element proth6tique selon la revendication 7, 
caract6ris£ en ce que les fils elfementaires (7) des fils 
5 de chalne (5) sont tresses autour des fils (4) de trame. 

9/ Elfement prothfetique selon la revendication 7, 
caract£ris6 en ce que le ou les fils constitutifs (4,5) 
sont en polyester ou prolypropylene. 

10/ Element prothfetique selon la revendication 5, 
10 caract£ris& en ce que le nombre de brins (6) et le 
diamdtre de chaque brin (6) d'un fil element a ire (7) sont 
tels que le rapport entre la surface developpee exterieure 
totale des brins (6) et la surface exterieure apparente du 
fil 6 lament a ire (7) , par unite de longueur, est au moins 
15 fegal & 6, et de preference au moins egal a 7. 
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